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Walze mit farbabweisendem Bezug 



Die Erfindung betrifft eine Walze mit einem Bezug aus elastomerem oder elastischem 
Kunststoflf, wobei der Bezug farbabweisende Eigenschaften aufweist, sowie deren 
Verwendung insbesondere im Feuchtwerk einer OfFsetdruckmaschine. 



Beim OfFsetdruckverfahren werden die Bild- und Schriftelemente fotomechanisch auf eine 
sensibilisierte Druckplatte iibertragen. Diese Druckplatte, eine flexible Mehrmetallplatte, wird 
in der Druckmaschine auf den Plattenzylinder gespannt. Beim Druckvorgang wird durch 
Farbauftrag auf die sensibilisierten Stellen der Druckplatte das Druckbild erzeugt. Dieses wird 
dann erst auf ein Gummituch iibertragen, das ebenfalls auf einen Zylinder aufgespannt ist, 
und von dort auf das Bedruckmaterial. Die Druckplatte wird dabei standig mit einem 
Feuchtmittel, in der Regel Feuchtwasser, befeuchtet, damit sich auf den nicht druckenden 
Stellen ein die Druckfarbe abweisender Feuchtmittelfilm bildet. 



Fur die notwendige Befeuchtung der Druckplatte sorgt ein Feuchtwerk aus alternierend 
angeordneten Walzen mit metallischer Oberflache bzw. mit einem Bezug aus einem 
elastomeren oder elastischen Kunststoffmaterial. Letztere, im Folgenden Feuchtwalzen 
genannt, werden je nach ihrer Funktion im Feuchtwerk beispielsweise als Feuchtauftrags-, 
Tauch-, Dosier- oder Duktorwalze bezeichnet. Die Aufgabe der Walzen im Feuchtwerk 
besteht darin, bei alien Maschinendrehzahlen das Feuchtmittel konstant und von 
gleichmaBiger Starke auf den Plattenzylinder zu ubertragen. Dabei soli verhindert werden, 
dafl Druckfarbe von der Druckplatte in das Feuchtwerk ubertragen wird, wodurch das 
Feuchtmittel verunreinigt und die Feuchtwalzen zudem auch geschadigt werden konnen. 
Lediglich an der Oberflache der an der Druckplatte anliegenden Feuchtauftragswalze ist eine 
Vermischung von Feuchtwasser und Druckfarbe in gewissem MaBe gegenwartig akzeptabel 
und erwunscht. 



Urn eine gute Benetzung der Feuchtauftragswalzenoberflache zu erreichen, werden dem 
Feuchtwasser spezielle Feuchtmittelzusatze, haufig Isopropylalkohol (1PA), beigemischt, 
dessen Anteil in der Praxis bei 0 bis 15 Vol.-% liegt. Es wurden ferner spezielle 
Walzenbezuge entwickelt, um bessere aufgabengerechte Oberflacheneigenschaften flir 
Wasser zu erzielen. Trotz aller bisherigen Bemiihungen, die Eigenschaften des Bezugs von 



Feuchtwalzen dahingehend zu verbessern, daB sie Druckfarbe nicht annehmen, sind 
aufwendige Reinigungsvorgange bisher nicht zu vermeiden. Da beim Reinigen der 
Feuchtwalzen der DruckprozeB unterbrochen werden muB, entstehen erhebliche 
Maschinenstillstandskosten. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Bezugsmaterial von Walzerv, insbesondere 
von Feuchtwalzen so zu verbessern, daB ein farbabweisendes Verhalten erreicht wird. Dabei 
soil insbesondere bei Feuchtwalzen erreicht werden, daB bei gleichbleibend guter 
Feuchtmittelubertragung die Interval le zwischen den Reinigungsvorgangen deutlich 
vergroBert und somit die mit der Reinigung verbundenen Kosten erheblich gesenkt werden 
konnen. Diese Aufgabe konnte dadurch gelost werden, daB dem Bezugsmaterial fluoriertes 
Polyolefin zugesetzt wird. 

Die Erfindung betrifft daher eine Walze mit einem Bezug aus einem elastomeren oder 
elastischen Kunststoffmaterial, dadurch gekennzeichnet, daB das Kunststoffmaterial 
fluoriertes Polyolefin enthalt. Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung der 
erfmdungsgemaBen Walze als Feuchtwalze in Offsetdruckmaschinen. 

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind nachfolgend sowie in den Patentansprtichen 
dargestellt. 

Walzen und deren Aufbau sind dem Fachmann weitlaufig bekannt. Sie bestehen aus einem 
Walzenkern und einem Bezug. Der Walzenkern kann aus metallischem Material oder aus 
einem Kunststoff gefertigt sein, wobei Walzenkerne aus Kunststoff vorteilhaft durch 
Fasermaterialien verstarkt werden. Besonders vorteilhaft sind dabei Walzenkerne aus 
glasfaserverstarktem (GFK) oder carbonfaserverstarktem (CFK) Kunststoff 

Als Material fur den Walzenbezug werden erfindungsgemaB synthetischer Kautschuk, z.B. 
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR, HNBR, XNBR), Ethylenkautschuk (CM, CSM), 
Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPM, EPDM), Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), 
Butylkautschuk (IIR), Polyurethankautschuk (PUR), Polyacrylatkautschuk (ACM), 
Epichlorhydrinkautschuk (CO, ECO), Silikonkautschuk oder Chloropren-Kautschuk (CR), 
Naturkautschuk (NR), elastischer Thermoplast, z.B. Polyvinylchlorid (PVC), 
thermoplastisches Elastomer (TPE), z.B. elastifiziertes Polyolefin, Styrol- 



Blockcopolymerisat, Copolyester-Elastomer oder thermoplastisches Polyurethan, oder 
Mischungen dieser Komponenten als Basis eingesetzt. 

Das KunststofFmaterial kann zudem iibliche Zusatze insbesondere FiillstofFe, 
Verstarkungsstoffe, Weichmacher und/oder Fasermaterial sowie Substanzen zur Einstellung 
der Hydrophilie der Walzenoberflache enthalten. Bei letzteren handelt es sich beispielsweise 
urn mono-, oligo- oder polymere Substanzen mit stark hydrophilen Gruppen, beispielsweise 
Carboxyl-, Carboxylat-, Amido-, Sulfonsaure- und/oder Sulfonat-Gruppen. Diese konnen in 
das KunststofFmaterial des Bezuges eingemischt oder einpolymerisiert sein, 

Bei der Herstellung der Walzen wird der Kautschuk in der Regel durch Vulkanisation 
vernetzt und erhalt somit die gewiinschte Festigkeit, wahrend elastische Thermoplaste und 
thermoplastische Elastomere durch die Abkiihlung aus der Schmelze ihre Festigkeit erlangen. 

Das erfindungsgemaB enthaltene fluorierte Polyolefin kann teilweise oder vollstandig fluoriert 
sein. Vorzugsweise wird fluoriertes Ethylen-Propylen-Copolymer (FEP) oder perfluoriertes 
Polyolefin, insbesondere Polytetrafluorethylen (PTFE, z.B. unter den Handelsnamen Teflon® 
oder Hostaflon® bekannt) verwendet. Die Menge des fluorierten Polyolefins ist dem 
jeweiligen Bezugsmaterial anzupassen. Vorteilhaft betragt der Zusatz 0,5 bis 25 Gew.-%, 
insbesondere 5 bis 10 Gew.-% und wird moglichst homogen in das Bezugsmaterial 
eingearbeitet. 

Der Bezug der Walze kann aus einer oder mehreren Schichten aufgebaut sein, wobei sich die 
erfindungsgemafle farbabweisende Modifizierung auf eine Deckschicht vorbestimmter Starke 
beschranken kann. 

Die erfindungsgemaBen Walzen konnen uberall dort verwendet werden, wo eine besonders 
farbabweisende Eigenschaft erforderlich ist. In OfFsetdruckmaschinen finden diese Walzen 
vorteilhaft als Feuchtwalzen Verwendung. So haben Versuche an Druckmaschinen gezeigt, 
daB bei Einsatz der erfindungsgemaBen Walze im Feuchtwerk vom Druckplattenzylinder aus 
deutlich weniger Farbe ins Feuchtwerk riickgespalten wird als bei Verwendung bisher 
ublicher Walzen. Sind mit bisher iiblichen Feuchtwalzen mehrere Reinigungsvorgange pro 
Schicht erforderlich, konnen mit der erfindungsgemaBen Walze durchaus mehrere Schichten 
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ohne Reinigung gefahren werden. Auf diese Weise konnen Waschkosten und 
Maschinenstillstandskosten erheblich reduziert werden. 

Zusatzlich stellt sich der Vorteil einer besseren Ubertragung der Feuchtigkeit bei erheblicher 
Reduzierung des Isopropylalkohol-Anteils im Feuchtmittel ein. Die Reduzierung des EPA- 
Anteils wird aus Grunden des Umweltschutzes angestrebt. 
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Patentanspruche 

1. Walze mit einem Bezug aus einem elastomeren oder elastischen KunststofFmaterial, 
dadurch gekennzeichnet, daB das KunststofFmaterial fluoriertes Polyolefin enthalt. 

2. Walze gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Bezug aus ein oder mehreren 
Schichten aufgebaut ist, wobei das das fluorierte Polyolefin enthaltende 
KunststofFmaterial die auBere, die Oberflache des Walzenbezuges bildende Schicht 
darstellt. 

3. Walze gemaB Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil des fluorierten 
Polyolefins im KunststofFmaterial des Bezugs 0,5 bis 25 Gew.-%, bevorzugt 5 bis 10 
Gew.-% betragt. 

4. Walze gemaB einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB als fluoriertes 
Polyolefin fluoriertes Polyethylen, Polypropylen oder Ethylenpropylencopolymer 
verwendet wird. 

5. Walze nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB als fluoriertes 
Polyolefin Polytetrafluorethylen eingesetzt wird. 

6. Walze nach einem der Ansprtiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB als 
KunststofFmaterial ein Kautschuk, insbesondere NR, NBR, HNBR, XNBR, IIR, SBR, CR, 
CM, CSM, ACM, ECO, EPM, EPDM, PUR oder Silikonkautschuk, ein elastischer 
Thermoplast, insbesondere PVC, ein thermoplastisches Elastomer oder ein Gemisch 
dieser Komponenten eingesetzt wird. 

7. Walze nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB als KunststofFmaterial NBR, CR, 
PUR oder PVC, vorzugsweise mit einer Harte im Bereich von 15 bis 45 Shore A 
eingesetzt wird. 

8. VerFahren zur Herstellung einer Walze nach einem der Ansprtiche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein Walzenkern mit einem Bezug aus einem elastomeren oder 
elastischen KunststofFmaterial versehen wird, wobei der Walzenkern aus einem 
metallischen Material oder einem insbesondere glas- oder carbonFaserverstarkten 
KunststofFmaterial besteht und das elastomere oder elastische KunststofFmaterial 
fluoriertes Polyolefin enthalt. 



9. Verwendung einer Walze gemaB einem der Anspriiche 1 bis 7 als Feuchtwalze in 
Offsetdruckmaschinen. 

10. Verfahren zur Verbesserung der farbabweisenden Eigenschaften eines Walzenbezuges aus 
elastomerem oder elastischem KunststofFmaterial, dadurch gekennzeichnet, dafl dem 
KunststofFmaterial fluoriertes Polyolefin, vorzugsweise fluoriertes Ethylen-Propylen- 
Copolymer oder Polytetrafluorethylen zugesetzt wird. 
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Zusammenfassung 



Bei Walzen mit einem Bezug aus einem elastomeren oder elastischen Kunststoffmaterial, das 
vorzugsweise 0,5 bis 25 Gew.-% fluoriertes Polyolefin, insbesondere Polytetrafluorethylen, 
enthalt, zeichnet sich der Bezug durch besonders gute farbabweisende Eigenschaften aus. 
Derartige Walzen sind daher bei gleichbleibend guter FeuchtmittelCibertragung besonders 
vorteilhaft als Feuchtwalzen in OfFsetdruckmaschinen verwendbar. 



